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Le precede reside dans la pose, par projection, 
d'isolant soupie mineral fibreux. la laine de roche 
(A = 0.003). appliquec en epaisieiirs variables de 
4 a 10 cm. suivaiit des calcul? appropries a cha* 
que cas d'espece. sur toute piece metallique ou 
d'instaliation metallurgique, expo^ee aux rayon- 
nemeiits de chaleur violcnte emi^e par des metaux 
ou mineraux fondus, en sidemrsie ou industrie 
iourdt'. 

La matiere isolante depo?ee epouse toute fomit* 
tourmeritee ou non et est maintenue adherente dans 
toute son epaisfeuv an materiau ou materiel a pro- 
teger par des crampons metallique; iegers. soudes. 
coUes ou spite? et replies (do 25 a 40 piece? au 
metre carrel et soutenant de plus un mailtage me- 
tallique fin de renforcement interne. 

Des poutrelle.- d'acicr. soutenant un piancher de 
coulee de haut fourneau. etaient ?oumises a des 
chocs thermiques altcrnatifs evoluant de 30 a 180*^ 
en 25 minutes toutes les 3 heures 30 environ. 

Apres application du revetement sus-designe. les 
extremes mini-maxi des temperatures se sont trou- 
vees situees a 30 et 40'' seuleraent. 

Ainsi les pieces metalliques lourdes. les char- 
pentes metalJurgiques sont a Tabri de deformation 
et d'affaissement entrainant des reparations d'entre- 
tien ou de renovation ,tre? onereuses. 



Des applications similaires dans leur forme ont 
ete realisees en acieries Thomas, devant la bouche 
des convertisseurs. pour proteger des charpentes me- 
talliques. 

Un traitement special approprie, de la surface de 
!"iso!ant en contact avec le rayonnement. est parfois 
realise si des projections de particules de matieres 
en fusion vienncnt le homharder et le deteriorer. 
Ces traitements resident en une vitrification par 
fusion sur faible epaiseur, ou en une application 
supplementaire mince d'un revetement adherent 
I melange de Kieselgur ou hentonite, de silicate de 
inagnesie et d^alumine et de ciment fondu I . 

RESUME 

Protection <le pieces metalliques de charpenle 
d'installations metallurgiques, contre les chocs ther- 
miques en industrie lourde et siderurgique, expo- 
sees aux rayonnements de chaleur violente et aux 
projections de particules de matieres en fusion. 

Par procede de projection dMsoIant soupie, mi- 
neral fibreux. laLne ^e roche (X — 0,003) appliquee 
en epaisseurs variables, maintenue et traitee spe- 
cialement dans sa masse et en surface en fonc- 
tion des problemes poses.. 

Louis WILLEMIN et Pierre OLLIER 
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